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(57) Abstract 

The invention concerns a 
method for making aluminium alloy 
strips containing (by weight) at least 
0.15 to 1.5 % Fe and/or 0.35 to 1.9 
% Mn, with Fe + Mn < 2.5 % and 
optionally Si < 0.8 %, Mg < 0.2 %, 
Cu < 0.2 %, Cr < 0.2 %, Zn < 0.2 
%, and other elements each < 0.1 % 
and < 0.3 % in all, by continuous 
casting between two cylinders cooled 
and wire bound to a thickness 
ranging between 1 and 5 mm, the 
force applied to the cylinders during 
casting, expressed in tons par meter 
of strip width, being less than 300 
+ 2000/e, e being the cast strip 
thickness in mm. The invention also 
concerns strips in alloy of the same 
composition twin-roll cast between 
1 and 5 mm thick and having a 
product R0.2 (MPa) x A (%) greater 
than 2500, and preferably than 3000. 





(57) Abrege 

L/invention conccrne un proced6 de fabrication de bandes en alliage d'aluminium contenant (en poids) de 0,15 a 1,5 % Fe et/ou de 
0,35 a 1,9 % Mn avec Fe + Mn < 2,5 %, et eventuellement Si < 0,8 %, Mg < 0,2 %, Cu < 0,2 %, Cr < 0,2 %, Zn < 0,2 %, autres elements 
< 0, 1 % chacun et < 0,3 % au total, par coulee continue entre deux cylindres refroidis et frettes a une 6paisseur comprise entre 1 et 5 mm, 
Teffort appliqu6 aux cylindres pendant la coulee, exprim6 en tonnes par metre de largeur de bande, 6tant inferieur a 300 + 2000/e, e 6tant 
T6paisseur de la bande coul6e en mm. Elle concerne egalement des bandes en alliage de meme composition coulees en continu entre 1 et ' 
5 mm d'6paisseur et presentant un produit Ro,2 (en MPa) x A (en %) superieur a 2500, et de presence a 3000. 
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Procede de fabrication de bandes en alliages d'aluminium 
par coulee continue mince entre cylindres. 

5 

Domaine technique de ^invention 

L'invention concerne un procede de fabrication de bandes en alliages d' aluminium 
faiblement charges en magnesium et en cuivre, notamment des alliages AlFeSi et 
10 AIMn, par coulee continue entre cylindres (en anglais « twin-roll casting ») de faible 
epaisseur (< 5 mm). EUe concerne egalement des bandes de tels alliages coulees par 
coulee continue mince entre cylindres, et eventuellement laminees a froid, presentant a 
la fois une resistance mecanique elevee, une bonne formabilite et une bonne 
anisotropie. 

15 

Etat de la technique 

Pour obtenir une resistance mecanique elevee sur des alliages d' aluminium ne 
necessitant pas de durcissement structural ulterieur, on a generalement recours a 

20 T addition de magnesium, comme dans les alliages de la serie 5000 selon la 
nomenclature de P Aluminum Association. Outre que la coulee de ces alliages, 
notamment en coulee continue, est assez delicate, il existe des applications pour 
lesquelles la presence de magnesium en quantite appreciable est exclue. C'est par 
exemple le cas pour les toles destinees aux ustensiles culinaires emailles, ou le 

25 magnesium a un eflfet defavorable sur l'accrochage de la couche d 5 email, ou pour les 
bandes destinees a la fabrication d'ailettes pour echangeurs de chaleur brases avec un 
flux fluore, car le magnesium diJffuse a la surface et reagit avec le flux. Pour cette 
raison, on utilise pour ces applications des alliages AlFeSi de la serie 1000, des 
alliages AIMn de la serie 3000 ou des alliages AlSiFe de la serie 4000, dont la 

30 resistance mecanique est nettement plus faible. L'article de M. DELEUZE et D. 
MARCHTVE « Les nouveaux alliages de corroyage 4006 et 4007 », Revue de 
r Alu m inium, juin 1980, pp. 289-292, montre bien les exigences que pose le marche 
des ustensiles culinaires aux fabricants de bandes en alliages d 5 aluminium. 
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Ces bandes d' alliages sont produites habituellement par coulee semi- continue verticale 
de plaques, laminage a chaud, laminage a froid et recuit d'adoucissement. Apres 
ernaillage impliquant un recuit a une temperature de Fordre de 550°C, ou apres 
revetement de PTFE soumis a une polymerisation vers 450°C, les toles en affiages 
4006 ou 4007 presentent une limite elastique Ro, 2 comprise entre 55 et 80 MPa. 
On peut egalement fabriquer les bandes par coulee continue, notamment par coulee 
entre deux cylindres d'acier refroidis. La coulee continue, dans la mesure ou les 
conditions de solidification sont differentes du procede habituel, peut conduire a des 
microstructures egalement assez differentes. Ainsi, le brevet US 3989548 d'Alcan, 
publie en 1976, decrit (exemple 9) des alliages d' aluminium contenant Fun au moins 
des elements Fe, Mn, Ni ou Si coules en bandes par coulee continue entre cylindres a 
une epaisseur de 7 mm. La structure de la bande coulee presente des batonnets de 
composes intermetalliques fragiles de diametre compris entre 0,1 et 1,5 ^m, qu'un 
laminage a froid avec une reduction d'au moins 60% brise en fines particules de taille 
inferieure a 3 ji. Les bandes obtenues presentent im bon compromis entre la resistance 
mecanique et la formabilite, mais les proprietes ne deviennent interessantes que pour 
des alliages assez charges, par exemple des alliages AlFeMn avec Fe > 1,4% et Mn > 
0,6%, ou des alliages AlFeNi avec Fe > 1,2% et Ni > 1,1%. 

Le brevet FR 2429844 (= GB 2024870) de Norsk Hydro decrit un procede de 
production par coulee continue de bandes en alliage AIMn, AlMg, AlMgSi ou 
AlMgMn presentant a la fois une bonne resistance mecanique et une bonne ductilke, 
dans lequel on ajoute a Talliage moins de 0,5% d'elements antirecristalUsants (Zr, Nb, 
Ta, Hj^ Ni, Cr, Ti, V ou W). 

Le brevet US 5380379 d' Alcoa concerne la fabrication, par coulee continue entre 
cylindres, de feuilles minces en alliages assez charges, contenant de 1,35 a 1,6% de 
fer, de 0,3 a 0,6% de manganese, de 0,1 a 0,4% de cuivre et moins de 0,2% de 
silicium. La teneur en silicium est limitee par l'apparition de phases intermetaUiques de 
type AlFeSi ou AlMnSi, tandis que la presence de cuivre est necessaire pour conferer 
au produit une resistance mecanique suffisante. 

A l'inverse, la demande de brevet WO 96/27031 d'Alcan concerne des alliages moins 
charges contenant 0,40 a 0,70% de fer, 0,10 a 0,30% de manganese, 0,10 a 0,25% de 
cuivre et moins de 0,10% de silicium, obtenus par coulee continue de bandes 
d'epaisseur inferieure a 25 mm, dont les proprietes sont voisines de celles de Falliage 
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3003. Apres laminage a froid et recuit entre 350 et 400°C, Talliage presente a Tetat 
« O » (selon la norme NF EN 515) une taille de grains inferieure a 70 microns et des 
proprietes tres proches de 1'alliage 3003 elabore selon une gamme de transformation 
habituelle. Un tel domaine de composition peut s'averer contraignant pour certaines 
♦ 5 applications ou on utilise des alliages moins charges, comme le 1050, ou des alliages 

exempts de cuivre. 

Le brevet EP 0039211 d'Alcan decrit un procede de fabrication par coulee continue, a 
une epaisseur comprise entre 3 et 25 mm^ de bandes en alliages AIMn, contenant de 
1,3 a 2,3% de manganese, et eventuellement moins de 0,5% de fer, de magnesium ou 

10 de cuivre, moins de 2% de zinc et moins de 0,3% de siliciunoL La gamme de 
transformation decrite est assez complexe puisqu'elle comporte une homogeneisation 
pour precipiter au moins la moitie du manganese sous forme d'intermetalliques, un 
laminage a froid avec une reduction d'au moins 30% et un ou plusieurs recuits 
intermediaires. Les bandes obtenues presentent des caracteristiques mecaniques ne 

15 permettant pas de depasser, pour le produit A x Ro,2, A etant Tallongement a la 
rupture en % et Ro^ la limite elastique a 0,2% en MPa, la valeur de 2100. 
Le brevet EP 0304284 d'Alcan decrit un alliage a stabilite therarique elevee contenant 
de 1,5 a 2,5% de manganese, de 0,4 a 1,2% de chrome, de 0,4 a 0,8% de zirconium 
et jusqu'a 2% de magnesium, ainsi que son elaboration par coulee continue de bandes 

20 d' epaisseur inferieure a 4 mm. Les teneurs tres inhabituelles en chrome et en 
zirconium, suit out lorsqu'elles se combinent a une addition de magnesium, conduisent 
a une resistance mecanique elevee, mais au detriment de Fallongement qui reste 
toujours inferieur a 10%, ce qui rend ces alliages inaptes, meme en l'absence de 
magnesium, a la fabrication par exemqple d'ustensiles culinaires. 

25 La coulee continue de bandes en alliages d' aluminium entre des cylindres refroidis est 
connue depuis de nombreuses annees. Elle permet, pour un cout d'investissement 
modere, d'obtenir dans une assez large gamme d' alliages des bandes qui ne 
necessitent pas de laminage a chaud ulterieur. Ces dernieres annees, des progres 
importants ont ete faits par les fabricants de machines de coulee pour diminuer 

30 Tepaisseur de la bande coulee qui peut descendre dans certains cas jusqu'a environ 1 
mm, ce qui diminue d'autant le laminage a froid a effectuer, et peut meme le 
supprimer si Ton vise des epaisseurs > 1 rnm a condition que la quahte de la bande 
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coulee soit suffisante pour les applications envisagees. Ces progres ont fait 1' objet de 
communications dans les congres professionals, par exemple: 

- M. CORTES « Pechiney Jumbo 3 CM ® The new demands of thin strip 
casting. » Light Metals TMS 1995, p. 1161. 

- B. TARAGLIO, C. ROMANOWSKI « Thin gauge / High Speed roll casting 
Technology for Foil Production » Light Metals TMS 1995, pp. 1165 - 1182. Cet 
article mentionne un certain nombre d'alliages qui peuvent etre coules sur la machine 
decrite, par exemple les alliages 1050, 1060, 1100, 1145, 1188, 1190, 1193, 1199, 
1200, 1230, 1235, 1345, 3003, 8010, 8011, 8111 et 8014. L'article indique egalement 
que la puissance du laminoir utilise pour la coulee continue entre cylindres est de 3000 
t, ce qui souligne la necessite d'utiliser des efforts importants quand on coule en 
epaisseur mince. 



But de l 1 invention 

15 

L'invention a pour but d'obtenir des bandes en alliages d'aluminium a faible teneur en 
Mg et Cu presentant, a l'etat brut de coulee continue ou lamine a froid, une resistance 
mecanique nettement superieure a celle des bandes semblables et de meme 
composition obtenues par coulee traditionnelle ou coulee continue epaisse, ainsi 

20 qu'une fonnabilite et une anisotropic au moins aussi bonnes. Elle a egalement pour 
but d'obtenir des bandes en alliages d'aluminium recristallisant a une temperature 
nettement superieure a la temperature de recristallisation des memes alliages obtenus 
par coulee traditionnelle, et plus particulierement des alliages ne recristallisant pas a la 
temperature habituelle d'emaillage ou de polymerisation du PTFE des ustensiles 

25 culinaires. 



Objet de l'invention 

L'invention a pour objet un procede de fabrication de bandes en alliage d'aluminium 
contenant (en poids) Tun au moins des elements Fe (de 0,15 a 1,5%) ou Mn (de 0,35 
a 1,9%) avec Fe + Mn < 2,5%, et contenant eventuellement Si (< 0,8%), Mg (< 0,2% 
et de preference < 0,05%), Cu (< 0,2% et de preference < 0,1%), Cr (< 0,2% et de 
preference < 0,02%) ou Zn (< 0,2% et de preference < 0,1%), les autres elements 
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etant < 0,1% chacun et 0,3% au total, par coulee continue entre cylindres refroidis et 
frettes a une epaisseur comprise entre 1 et 5 mm suivie eventuellement d'un laminage 
a froid, T effort applique aux cylindres de coulee, exprime en t par metre de largeur de 
bande, etant inferieur a 300 + 2000/e, e etant 1' epaisseur de la bande exprimee en mm. 
i 5 La coulee se fait de maniere preferentielle avec un arc de contact inferieur a 60 mm et 

avec un echange thermique ralenti tel que la temperature de la frette des cylindres de 
coulee reste a une temperature superieure a 80°C et, de preference, a 130°C. 
L'invention a egalement pour objet des bandes en alliage d' aluminium de la 
composition ci-dessus et d'epaisseur comprise entre 1 et 5 mm obtenues par coulee 

10 continue entre cylindres, presentant, a l'etat brut de coulee, un produit Ro,2 x A > 
2500 (et de preference > 3000), Ro, 2 etant la limite elastique a 0,2% de la bande 
exprimee en MPa et A Fallongement a la rupture exprime en %. Les bandes 
presentent une limite elastique Ro,2 superieure a 80 MPa, un allongement A superieur 
a 20% et un taux de comes inferieur a 7, et de preference a 5. 

15 EUe a enfin pour objet une bande en alliage AIMn entrant dans la composition 
precedente (Mn > 0,35%) et telle que la somme des teneurs Fe + Mn soit comprise 
entre 1,4 et 2,5% (de preference entre 1,5 et 2%) coulee entre cylindres a une 
epaisseur < 5 mm et eventuellement laminee a froid, presentant apres emaillage ou 
revetement PTFE, une limite elastique > 80 MPa et de preference > 100 MPa. 

20 

Description de Pinvention 

L'invention repose sur la constatation qu'un reglage particulier des parametres de 
coulee d'une bande mince entre deux cylindres pennet d'obtenir, pour des alliages 
25 sans traitement thermique et sans addition de magnesium ou de cuivre, un ensemble 
de caracteristiques mecaniques tout a fait surprenantes a Tetat coule ou lamine a froid, 
en particulier une limite elastique tres nettement superieure a celle de bandes de meme 
» composition coulees de maniere traditionnelle, ou par coulee continue de bandes 

epaisses ou par coulee continue de bandes minces dans des conditions differentes. 
30 L'invention s'applique aux alliages d'aluminium sans traitement thermique et 
pratiquement exempts de magnesium et de cuivre. II s'agit essentiellement d' alliages 
tres peu charges en elements d'addition, comme le 1050, mais qui contiennent 
toujours au moins 0,15% de fer, d'aUiages AlFeSi pouvant contenir jusqu'a 1,5% de 
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fer et 0,8% de silicium, tels que les alliages 1050, 1 100, 1200, 1235, 8006 (ce dernier 
contenant egalement du manganese), 8011 ou 8079, et enfin d' alliages au manganese 
contenant entre 0,35 et 1,9% de Mn, tels que l'alliage 3003. 

Pour les alliages contenant du silicium, la possibility d'aller jusqu'a 0,8% de silicium 
5 est un avantage par rapport a la coulee traditionnelle et permet de recycler certains 
alliages, comme ceux utilises pour les echangeurs brases qui sont revetus d'alliage 
AlSi. Cependant, au dela de 0,8%, on observe la formation de phases primaires 
AlMnSi ou AlFeSi qui peuvent etre genantes pour la coulabilite, notamment a cause 
du risque de solidification dans Finjecteur. On risque de mime 1' apparition de phases 
10 primaires pour les alliages au manganese lorsque Mn depasse 1,9% ou lorsque la 
somme Mn + Fe depasse 2,5%. 

Les bandes selon l'invention presentent une microstructure originale. La taille 
moyenne des particules de phases intermetaUiques au fer, au silicium et au manganese 
est de Pordre de 0,4 (im, et au moins 90% de ces particules ont une taille inferieure a 
15 1 nm. Cette microstructure peut etre observee par microscopie electronique a 
balayage sur une coupe pohe de metal. Pour determiner la taille des particules, on 
evalue, par analyse numerique des micrographies, leur aire A, a partir de laquelle on 
calcule le parametre de taille d par la formule d = 2^A/n. 

Le procede de fabrication de bandes en alliages d' aluminium selon Pinvention sera 
20 decnt en reference a la figure 1, qui represente schematiquement en coupe 
longitudinale une machine de coulee continue de bandes entre cylindres. Cette 
machine comprend une alimentation en metal liquide (1), un injecteur (2) qui introduit 
le metal liquide dans Pintervalle compris entre deux cylindres refroidis (3 et 4). 
Chacun des cylindres (3) et (4) comprend un corps de cylindre (3a) et (4a) avec un 
25 circuit d'eau de refroidissement debouchant a sa surface. Le corps de cylindre est 
enserre dans une frette tubulaire (3b) et (4b) qui assure le contact mecanique et 
thermique avec le metal et peut etre remplacee apres usure. La solidification du metal 
se fait entre les cylindres et il sort une bande metallique solide (5). On designe par arc 
de contact la distance d separant la sortie de l'injecteur (2) et le plan des axes des 
30 cylindres (3) et (4). 

L'alliage est coule en une bande d'epaisseur comprise entre 1 et 5 mm La principale 
disposition a respecter est de couler avec un effort exerce par les cylindres 
relativement faible, contrairement aux enseignements de Fart anterieur. Cet effort, 
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exprime en tonnes par metre de largeur de bande coulee, doit rester inferieur a 300 + 
2000/e, e etant l'epaisseur de coulee mesuree en mm Ainsi, pour une epaisseur de 
coulee de 2,5 mm, F effort doit rester inferieur a 1 100 t par metre de largeur. 
D'autres dispositions ont une influence favorable sur les caracteristiques mecaniques 

5 de la bande coulee. Ainsi, et contrairement a ce qu'on aurait pu attendre, il est 
preferable que Fechange thermique entre le metal en cours de solidification et la frette 
des cylindres ne soit pas trop bon. Ceci se traduit par une temperature elevee des 
frettes, typiquement superieure a 80°C, et de preference a 130°C et peut etre obtenu 
par des frettes en metal mauvais conducteur thermique (par exemple un acier au 

10 molybdene) et relativement epaisses (par exemple entre 50 et 100 mm). Une autre 
disposition favorable, qui est partiellement en relation avec la precedente, est d'operer 
avec un arc de contact plutot faible, inferieur a 60 mm, et de preference inferieur a 56 
mm Ceci diminue en effet Techange de chaleur entre le metal et les frettes, et peut 
etre obtenu en rapprochant Finjecteur des cylindres et/ou en utilisant des cylindres 

15 relativement petits. 

Ces conditions de coulee conferent a la bande la micro structure decrite ci-dessus et 
conduisent a ce que Falliage ne recristallise pas tant qu'il n'atteint pas une 
temperature de Fordre de 380 a 400°C, ce qui permet par exemple de maintenir une 
resistance mecanique elevee apres les traitements d'emaillage ou de revetement de 

20 PTFE des articles culinaires fabriques a partir de cette bande. 

Les bandes en alliages selon Finvention presentent a Fetat brut de coulee une 
resistance mecanique nettement superieure a celle des bandes en meme alliage et de 
meme epaisseur obtenues en coulee traditionnelle de plaques avec laminage a chaud et 
a froid, et meme a celle de bandes issues de coulee continue dans des conditions 

25 differentes de coulee. La limite elastique est, pour V ensemble des alliages selon 
Tinvention, toujours superieure a 80 MPa et le plus souvent a 100 MPa, notamment 
pour les alliages au manganese. On a egalement une bonne formabilite, avec un 
allongement a la rupture toujours superieur a 20% (et a 30% pour les alliages sans 
Mn, comme le 1050 ou le 1200), et surtout un compromis entre limite elastique et 

30 allongement, mesure par le produit Ro,2 x A (Ro,2 exprime en MPa et A en %) 
particulierement favorable, ce produit etant toujours superieur a 2500, et le plus 
souvent a 3000. On obtient egalement de bonnes proprietes d'anisotropie, avec un 
taux de comes toujours inferieur a 7, et le plus souvent inferieur a 5. 
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Les caracteristiques mecaniques sont mesurees dans le sens long selon la norme EN 
10002. Le taux de comes est mesure selon la norme NF-EN 1669 avec un rapport 
d'emboutissage compris entre 1,8 et 1,95, et de preference 1,92, et s'exprime (en %) 
par le rapport: 2 x (moyenne des hauteurs des 4 comes - moyenne des hauteurs des 4 

5 creux) / (hauteur moyenne des 4 comes + hauteur moyenne des 4 creux), T anisotropic 
de ce type d'alliages etant generalement du type a 4 comes a 45°. 
Pour les alliages au manganese avec Mn + Fe > 1,4%, on obtient, apres des recuits 
jusqu'a 550°C (par exemple les recuits d'emaillage ou de polymerisation du PTFE), 
une limite elastique > 80 MPa et le plus souvent > 100 MPa. 

0 Apres une ou plusieurs passes de laminage a froid, les bandes selon l'invention 
presentent une limite elastique Ro, 2 tres significativement superieure a celle de bandes 
issues de coulee conventionnelle ayant subi le meme ecrouissage. La limite elastique 
apres ecrouissage s'exprime habituellement par une loi d'ecrouissage selon la formule: 
avec s — (2/V5) ln(epaisseur initiale/epaisseur finale) 

5 l'epaisseur initiale etant l'epaisseur bmte de coulee pour la coulee continue de bandes, 
et l'epaisseur de la bande au dernier recuit de recristallisation pour les bandes issues 
de coulee traditionnelle a partir de plaques et laminees a chaud. Pour les bandes 
laminees a froid selon l'invention avec un coefficient de reduction d'au plus 60%, 
c'est-a-dire pour les valeurs d'e comprises entre 0 et 1, le coefficient k est toujours 

0 superieur a 150, alors qu'il est inferieur poxir des bandes issues de coulee 
traditionnelle, et n est inferieur a 0,20 (et le plus souvent a 0,15) alors qu'il est 
superieur a 0,20 pour les bandes issues de coulee traditionnelle, 

Cet ensemble de proprietes est particulierement avantageux pour la fabrication 
d'ustensiles culinaires emboutis pour lesquels il est necessaire d'utiliser des alhages 

5 sans magnesium Grace a la coulee mince, on peut utiliser des bandes brutes de 
coulee, ce qui conduit a un cout de revient interessant, et les traitements thermiques 
occasionnes par les operations d'emaillage et de revetement par des produits 
antiadhesifs comme le polytetrafluorethylene (PTFE) n'entrainent pas de perte de 
caracteristiques mecaniques. Ces proprietes sont egalement interessantes pour la 

0 fabrication d'ailettes d'echangeurs de chaleur, notamment les radiateurs ou 
climatiseurs d' automobiles, destinees a etre assemblees avec des tubes par brasage a 
l'aide d'un flux non corrosif La aussi, la presence de magnesium est exclue et le 
brasage au four ne fait pas chuter les caracteristiques mecaniques. Enfin, elles sont 
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egalement interessantes pour la fabrication de produits vemis ou laques devant subir 
un traitement de cuisson des revetements. 

Exemples 

5 

Exemple 1: influence de P effort entre cylindres 

On a coule sur une machine de coulee continue entre cylindres 3 CM ® de la societe 
Pechiney Aluminium Engineering, les 5 alliages dont la composition chimique (% en 
10 poids) est donnee au tableau 1: 



Tableau 1 



Alliage 


Mn 


Fe 


Si 


Mg 


8006 


0,44 


1,29 


0,15 


0,028 


3003 


1,1 


0,40 


0,10 




1050 




0,20 


0,14 


0,002 


8011 




0,75 


0,70 




1200 




0,55 


0,20 





15 On a mesure dans chaque cas Tepaisseur de coulee, Feffort entre cylindres par metre 
de largeur de bande, compare a la valeur limite 300 - 2000/e, ainsi que les 
caracteristiques mecaniques de la bande brute de coulee: resistance a la rupture 
(en MPa), limite d'elasticite conventionnelle a 0,2% Ro,2 (en MPa), allongement a la 
rupture A (en %) et taux de comes (en %) selon la norme NF-EN 1669 avec un taux 

20 d'emboutissage de 1,92. 

Les result ats sont rassembles au tableau 2: 

Tableau 2 



25 
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Alliage 


e 


Effort 


300 + 




Ro,2 


A 


R0,2 x 


Taux 




nun 


t/m 


2000/e 


MPa 


MPa 


% 


A 


comes 


8006 


3,1 


867 


945 


166 


118 


25 


2950 


2,8 


3003 


3,0 


900 


967 


158 


114 


23 


2622 


4,4 


1050 


3,5 


720 


871 


106 


81 


39 


3159 


4,0 


8011 


3,9 


1018 


813 


156 


112 


23 


2576 


9,0 


1200 


3,0 


1100 


967 


121 


93 


32 


2976 


8,9 


3003 


3,5 


1400 


871 


181 


141 


17 


2297 


8,0 



On constate que, dans les 3 premiers cas, on obtient a la fois un allongement superieur 
a 20% et un produit Ro 2 x A superieur a 2500 et un taux de comes inferieur a 7. Par 
contre, pour les 3 derniers cas ou F effort est trop eleve, le taux de comes est tres 
important, ce qui rend la bande inapte a Femboutissage. 

Exemple 2: influence de la temperature de frette 

On a compare, pour les alliages 1050 et 3003, les caracteristiques mecaniques des 
bandes coulees avec des temperatures de frette respectives de 130° (selon l'invention) 
et 70° (hors invention). Les resultats sont donnes au tableau 3: 



Tableau 3 



Alliage 


e (mm) 


temp. (°) 


(MPa) 


Ro, 2 (MPa) 


A(%) 


Ro^xA 


1050 


3 


130 


106 


81 


39 


3159 


1050 


3 


70 


105 


80 


29 


2320 


3003 


3,5 


130 


158 


114 


23 


2622 


3003 


3 


70 


149 


114 


18 


2052 



On contate qu'une temperature de frette elevee contribue a une augmentation de 
F allongement sans prejudice sur la resistance mecanique. 



Exemple 3: influence de l'arc de contact et de r effort sur le taux de cornes 
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On a mesure le taux de comes sur des bandes coulees a differentes epaisseurs, avec 
des efforts entre cylindres differents et des arcs de contact de differentes longueurs. 
Les resultats sont rassembles au tableau 4 



Tableau 4 



Alliage 


e 
mm 


Effort 
t/m 


300+2000/e 
t/m 


Arc contact 
mm 


Taux comes 
% 


8006 


3,1 


867 


943 


45 


2,8 


3003 


3,0 


937 


967 


45 


3,2 


8006 


3,2 


867 


925 


45 


3,2 


8006 


3,1 


833 


945 


45 


2,4 


3005 


3,0 


567 


967 


45 


1,5 


3005 


2,35 


833 


1151 


45 


1,7 


1050 


1,95 


727 


1326 


45,5 


6,3 


1050 


1,7 


767 


1476 


45,5 


6,7 


1050 


4,0 


930 


800 


52 


4,7 


1050 


3,0 


920 


967 


52 


6,0 


1050 


3,1 


1253 


945 


70 


8,5 


1050 


3,5 


720 


871 


53 


4 


8011 


3,9 


1019 


813 


57 


9,0 


1200 


4,15 


780 


782 


58 


6,5 


1200 


4,15 


769 


782 


58 


5,4 


1200 


3,6 


1055 


856 


62 


8,8 


8011 


3,8 


1440 


826 


55 


7,5 


8011 


3,7 


1440 


841 


56 


8,2 


1200 


3,0 


1230 


967 


55 


12 


8011 


3,8 


1104 


826 


57 


7,6 


8011 


3,35 


850 


901 


56 


5,2 


8011 


3,55 


979 


862 


56 


9,5 


8011 


3,65 


925 


849 


57 


9,6 
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On constate qu'il n'y a pas de correlation entre Pepaisseur de coulee et le taux de 
cornes, mais que les taux de comes eleves (> 7) correspondent a des efforts eleves (> 
300 + 2000/e) et/ou a des arcs de contact eleves (> 56 mm ) 

Exemple 4: caracteristiques mecaniques apres emaillage et revetement PTFE 



On a mesure pour differents alliages selon Pinvention les caracteristiques mecaniques 
a Petat brut de coulee, apres revetement anti-adhesif PTFE comportant un recuit de 
10 polymerisation de la resine a 420°C et apres emaillage comportant un recuit d'email a 
560°C. On a compare les resultats apres traitement thermique a ceux obtenus avec les 
alliages 4006 et 4007 transformes de maniere traditionnelle, qui sont les alliages les 
plus performants utilises pour la fabrication d'ustensiles culinaires emailles et revetus 
de PTFE. Les resultats sont repris au tableau 5: 

15 

Tableau 5 







Brut 


coulee 




Apres 


revet. 


PTFE 


Apres 


email 




All. 


e 




R0.2 


A 


Rm 


Ro,2 


A 




R<>,2 


A 




mm 


MPa 


MPa 


% 


MPa 


MPa 


% 


MPa 


MPa 


% 


3003 


3,0 


158 


114 


22 


154 


110 


23 


148 


105 


26 


3003 


3,5 


181 


141 


17 


173 


136 


20 


156 


111 


25 


8006 


3,1 


166 


118 


25 


151 


108 


27 


132 


85 


32 


8011 


3,9 


156 


112 


23 


139 


75 


28 


125 


36 


36 


1200 


3,0 


121 


93 


32 


100 


64 


34 


80 


20 


50 


4006 










120 


55 


48 


142 


59 


42 


4007 










161 


68 


30 


173 


76 


26 



On constate qu'apres revetement PTFE, les alliages peu charges 1200, 8006 et 8011 
coules en coulee continue selon l'invention presentent encore une limite elastique 
comparable a celle des alliages 4006 et 4007 specialement concus pour leur resistance 
aux temperatures elevees. Apres emaillage, l'alliage 3003 selon l'invention presente 
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une limite elastique nettement plus elevee que celle des alliages 4006 et 4007 en 
coulee traditionnelle, alors que ces alliages sont specialement destines a Femaillage. 



Exemple 5: lois d'ecrouissage 



10 



On a compare les courbes d'ecrouissage de bandes d' alliages 1200 et 3003 issues 
respectivement de coulee traditionnelle et de coulee continue selon 1'invention a partir 
d'une epaisseur initiale de 3 mm jusqu'a des epaisseurs finales allant jusqu'a 1,25 mm, 
c'est-a-dire pour des valeurs de z comprises entre 0 et 1. les valeurs respectives des 
coeflBcients k et n de la courbe Ro,2 = k e n sont donnees dans le tableau 6: 



Tableau 6 



Alliage 


coulee 


k 


n 


1200 


invention 


169 


0,13 


1200 


traditionnelle 


105 


0,21 


3003 


invention 


229 


0,12 


3003 


traditionnelle 


150 


0,22 



15 On constate que, pour les bandes selon Tinvention dans le domain e considere, k est 
plus eleve et n plus faible, ce qui conduit a un ecrouissage plus important puisque e < 
1 etn< 1. 
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RE VESICATIONS 

Procede de fabrication de bandes en alliage d' aluminium contenant (en poids) Tun 
au moins des elements Fe (de 0,15 a 1,5%) ou Mn (de 0,35 a 1,9%) avec: Fe + 
Mn < 2,5%, et contenant eventuellement Si (< 0,8%), Mg (< 0,2%), Cu (< 
0,2%), Cr (< 0,2%), Zn (< 0,2%), autres elements < 0,1% chacun et 0,3% au 
total, par coulee continue entre deux cylindres refroidis et frettes a une epaisseur 
comprise entre 1 et 5 mm, suivie eventuellement d'un laminage a foid, P effort 
applique aux cylindres pendant la coulee, exprhne en t par metre de largeur de 
bande, etant inferieur a 300 -r 2000/e, e etant Pepaisseur de la bande coulee 
exprimee en mm 

Procede de fabrication de bandes en alliage d'aluminium contenant (en poids) Pun 
au moins des elements Fe (de 0,15 a 1,5%) ou Mn (de 0,35 a 1,9%) avec Fe + 
Mn < 2,5%, et eventuellement Si < 0,8%, Mg < 0,2%, Cu < 0,2%, Cr < 0,2%, 
Zn < 0,2%, autres elements < 0,1% chacun et 0,3% au total, par coulee continue 
entre deux cylindres refroidis et frettes, caracterise en ce que Pechange thermique 
entre le metal et les frettes des cylindres au cours de la coulee est ralenti de telle 
sorte que la temperature des frettes est superieure a 80°C, et de preference a 
130°C. 

Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le materiau des frettes est 
mauvais conducteur thermique. 

Procede selon Pune des revendications 1 a 3, caracterise en ce que Pare de 
contact entre le metal et les cylindres de coulee est inferieur a 60 mm, et de 
preference a 56 mm 

Bande en alliage d' aluminium contenant (en poids) Pun au moins des elements Fe 
(de 0,15 a 1,5%) ou Mn (de 0,35 a 1,9%) avec Fe + Mn < 2,5% et contenant 
eventuellement Si (< 0,8%), Mg (< 0,2%), Cu (< 0,2%), Cr (< 0,2%) ou Zn (< 
0,2%), autres elements < 0,1% chacun et 0,3% au total, coulee en continu a une 
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epaisseur comprise entre 1 et 5 mm presentant a Petat brut de coulee un produit 



10 



15 



20 



Ro T 2 (en MPa) x A (en %) superieur a 2500. 

6. Bande selon la revendication 5 presentant un produit Ro,2 x A superieur a 3000. 

7. Bande selon Tune des revendications 5 ou 6 presentant une limite elastique Ro,2 
superieure a 80 MPa. 

8. Bande selon la revendication 7 presentant une limite elastique Ro,2 > 100 MPa. 

9. Bande selon Tune des revendications 5 a 8 presentant un allongement a la rupture 

A > 20%. 

10. Bande en alliage sans Mn selon la revendication 9 presentant un allongement a la 
rupture A > 30%. 

11. Bande selon Tune des revendications 5 a 10, presentant un taux de comes 
inferieur a 7. 

12. Bande selon la revendication 1 1, presentant un taux de comes inferieur a 5. 

13. Bande selon Tune des revendications 5 a 12, caracterisee en ce que la taille 
moyenne des particules intermetalliques contenant Fe, Mn et/ou Si est inferieure 
ou egale a 0,4 jinx 

14. Bande selon Tune des revendications 5 a 13, caracterisee en ce que 90% au 
moins des particules intermetalliques contenant Fe, Mn et/ou Si ont une taille 
inferieure a 1 pm. 



30 



15. 



Bande en alliage Al-Mn selon Time des revendications 5 a 14 avec Fe + Mn > 
1,4% presentant, apres traitement d'emaillage et/ou de revetement antiadhesif 
PTFE, une limite elastique superieure a 80 MPa et de preference a 100 MPa. 
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16. Bande laminee a froid a partir d'une bande selon Tune quelconque des 
revendications 5 a 15, caracterisee en ce que les coefficients k et n de la courbe 
d'ecrouissage Ro,2 = k £ n , ou s = (2/^3) ^(epaisseur initiale/epaisseur finale), sont 
tels que k > 150 et n < 0,20. 

5 

17. Bande selon la revendication 16, caracterisee en ce que n < 0,15. 

18. Ustensile culinaire emaille et/ou revetu d'un antiadhesif PTFE fabrique a partir de 
bandes selon Tune des revendications 5 a 17. 

10 

19. Bande laquee ou venue selon Tune des revendications 5 a 17. 
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